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(54) Title: THERMOPLASTIC MOULDING COMPOUNDS EXHIBITING IMPROVED CHEMICAL RESISTANCE 

(54) Bezeichnung: THERMOPLASTISCHE FORMMASSEN MIT VERBESSERTER CHEM IK ALIEKB EST ANDIGKEIT 

(57) Abstract: The invention relates to thermoplastic moulding compounds containing the mixture of: (A) 30-69 % by weight of 
methylmethacrylate polymer with respect to the sum of (A), (B) and (C) components; 30-69 % by weight of copolymer obtainable by 
polymerisation of a vinylaromatic monomer and vinyl cyanide with respect to the sum of (A), (B) and (C) components; and (C) 1-40 
% by weight, with respect to the sum of (A), (B) and (C) components, of a graft polymer obtainable from (CI) 60-90 % by weight, 
with respect to (C), of a core obtainable by polymerisation of 1-3 diene and a vinylaromatic monomer, (C2) 5-20 % by weight, with 
respect to (C), of a first graft envelop and (C3) 5-20 % by weight, with respect to (C) of a second graft envelop in alkyl(meth)acrylate 
polymer on the condition that a quantitative ratio between (C2) and (C3) ranges from 2:1 to 1:2, wherein the first graft envelop (C2) 
is obtainable by polymerisation of a monomer mixture comprising (C21) 30-39 % by weight, with respect to (C2) a vinylaromatic 
monomer, (C22) 61-70 % by weight, with respect to (C2) Q-Cg alkylesters of a methacrylic acid and (C23) 0-3 % by weight, with 
respect to (C2) a cross-linking monomer. A method for producing said mouldable materials and bodies moulded therefrom are also 
disclosed. 
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft thermoplastische Formmassen, enthaltend eine Mischung aus (A) 30 
bis 69 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponenten (A), (B) und (C), eines Methylmethacrylat-Polymerisates, (B) 30 bis 
69 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponenten (A), (B) und (C), eines Copolymerisates, erhaltlich durch Polymerisation 
eines vinylaromatischen Monomeren und eines Vinylcyanids, und (C) 1 bis 40 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Komponen- 
ten (A), (B) und (C), eines Pfropfcopolymerisates, erhaltlich aus (CI) 60 bis 90 Gew.-%, bezogen auf (C), eines Kerns, erhaltlich 
durch Polymerisation eines 1,3-Diens und eines vinylaromatischen Monomeren, (C2) 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf (C), einer ersten 
Pfropfhulle, und (C3) 5 bis 20 Gew.-%, bezogen auf (C), einer zweiten Pfropfhulle aus einem Alkyl(meth)acrylat-Polymerisat, mit 
der MaBgabe, daB das Mengenverhaltnis von (C2) zu (C3) im Bereich von 2:1 bis 1:2 liegt, wobei erfindungswesentlich ist, daB 
die erste Pfropfhulle (C2) erhaltlich ist durch Polymerisation eines Monomerengemisches, bestehend aus (C21) 30 bis 39 Gew.-%, 
bezogen auf (C2), eines vinylaromatischen Monomeren (C22) 61 bis 70 Gew.-%, bezogen auf (C2), eines C1-C8- Alkylesters der 
Methacrylsaure und (C23) 0 bis 3 Gew.-%, bezogen auf (C2), eines vemetzenden Monomeren, sowie Verfahren zur Herstellung 
dieser Formmassen, deren Verwendung und die daraus erhaltlichen Fbrmkorper. 
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